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Noliz fiber das vierfetch molyhdiinsaure Ammon. 

Von Richard Maly. 

Behufs der Darstcllung einiger Molybdau-Priiparnte wurde als 
Ausgangspunkt dieser, eine grossere Menge in Atzannnoniak geloster 
Molybdansatire tlem freiwilligen Verdunsten an der Luft iiberlasseu, 
und die so in grossen durchsichtigen Krystallen erhaltene Verbin- 
dung einer vollstandigen Analyse nnterworfen. 

Die Krystalle gehorten dem hemiorthotypen Systeme an, und 

p 

war die gewbhnliclie Combination folgende:P— oo.--. V -f- oo. 

Pr -f- oo init Abweichung in der kleineren Diagonale, also ini 
Wesentliclien iibereinstimmend mit denen die Delffs (Annal. d.Che- 
mie und Pliysik, Bd. 85, p. 450) als anf gleiche Weise erhalten be- 
sehreibt, und wahrscheinlich aueli mit denen, die Svan berg und 
Struve (Journ. f. prakt.Chemie, Bd. 44, p. 282) „als grosse seehs- 
seitige Siiulen mit zwei Abstumpfungsflachen 44 bezeichneten. 

Die Analyse ergab eiu von alien friiheren Analysen dieses Satzes 
abweicliendes Resultat, und zvvar der Formel NH 4 0, 4Mo0 3 2HO 
cntspreehend, wofiir weiter die analytiselien Belege folgen. 

Unter im Allgemeinen denselben Bedingungcn bei der Krystalii- 
sation erhielten: B e rz e 1 i u s neutrales molybdansaures Ammon, S v a n- 
berg und Struve ein Doppelsalz nacb der Formel NH 4 0,2MoO s 
+NH 4 0, 3 Mo 0 4 +3HO zusammengesetzt, welches Resultat Berlin 
(Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 49, p. 444) spater bestiitigt. 

D el ffs halt das so dargestellte Salzfur zweifachsaures als analog 
mit der unter gleichenUmstanden sicli bildenden Wolfram-Vcrbindung. 

Ich erhielt iinmer vierfachsaures Salz, dasselbe, welches Ber¬ 
lin erst durch Behandlung seines an der Luft krystallisirten Salzes 
mit Chlonvasserstoflsaure oder Salpetersaure bekam. 

Analyse des Salzes. 

A. Bcstimmung der Molybdiinsiiure. 

Me 111 ode. Eine gewogene Menge loser Krystalle wurde im 
Pla tintiegel bis zur vollstandigen Vertluchtigung des Ammoniaks und 
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Wassers erliitzt, wo Lei die Krystalle heftig decrepitirtcn. 1m Falle 
der Bilduug von blauem Oxyd wurde mit etwas Salpetersaure befeucb- 
tet nnd wieder erhitzt. 

Resultat: 

1. 1-1)85 Grm. Substanz gaben an [Kickstand 1*715 Grm. = 86-39 Procentc, 

II. 1*673 „ „ „ „ „ 1-452 „ = 86*79 „ 

HI. 0-834 „ „ „ „ „ 0-727 „ =8715 „ 

Das Mittel von diesen drei Versuchcn gibt einen Gebalt von 
86*77 Proc. an Molybdansaure. 

Ein Versuch mit dem dureli Erkaltenlassen der heissen erhal- 
tenen Salze, das gewohnlieh in balbkugelfbrmigen, wavellitartigen 
Krystallgruppen auftritt, gab einen Gebalt von 86*90 Proe. Molyb¬ 
dansaure, was auf eine mit dem anderen Salze gleiehe Zusammen- 
setzung sehliessen Iiisst. 

I). Bestimmung des Ammons. 

Methode. Eine gewogene Menge loser Krystalle wurde in 
einem Kolbchen mit Natronlauge gekocht, das entweiehende Ammo- 
niak in Chlonvasserstoffsaure geleitet und als Platinsalmiak bestimmt. 

Resultat. 

2*692 Gramm Substanz gaben 1*848 Platinsalmiak oder 0*2173 
Gramm Ammon, woraus sich der Procent-Gebalt zu 8*10 berechnet. 

Zusammcustellung der Resultatc. 


Gefumlen Berechnet 

4 At. Molybdansiiurc. . . 86 77 86*43 

1 ,, Ammon. 8-10 8*02 

2 „ Wasser . o* 11 (indirect) 5*55 

100*00 100 * 00 . 


C. Best ii tig ung durch die Element aranul y's e. 
l*23o Gramm Substanz geben 0*218 Gramm Wasser = 0 0242 


Gramm Wasserstoff =1*95 Proeent. 

Der Wasserstoff des ganzen Salzes. t*95 Proeent, 

davon der Wasserst. des Ammons nach d. dircetcn Bestimmung 1*246 „ 

bleibfc fur das Wasscr. 0-704 Proeent 


Wasserstoff, stalt 0*616, was obiger Forme! enlspricht. 









